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Abstract: 

Abstract of DE 19948186 

(A1) Translate this text Cleansing method involves applying a composition 
comprising siloxane represented by CH3 (CH3)2SiOn Si(CH3)2CH3 (where n is 
1-7) and cationic surfactant in presence of an inorganic base compound to the 
stained textile. The textile is then heated below the textile deterioration 
temperature. 
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@ Verfahren zum Reinigen von Textilien 




© Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reinigen von 
Textilien, das umfaSt Aufbringen einer Zusammenset- 
zung, umfassend ein lineares Siloxan mit niedrigem Mo 
lekulargewicht, dargestellt durch die Formel: 
CH3((CH 3 ) 2 SiO) n Si(CH 3 ) 2 CH 3 

worin n eine ganze Zahl von 1 bis 7 ist, und ein kationi- 
sches Tensid auf befleckte Textilien und Erhitzen in Ge- 
genwart einer anorganischen Basenverbindung bei einer 
Temperatur, unter der die Textilien geschadigt werden. 
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Beschreibung 
Bereich der Erfindung 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reinigen von Textilien, insbesondere zum Entfemen von oligen 
und/oder fettigen Flecken aus Textilien oder zum Entfemen von auf Textilien haftenden Siliconen. 

Hintergrund der Erfindung 

to In der Vergangenheit wurden 61ige/fettige Flecken aus Textilien zum Zwecke der Reinigung auf verschiedene Weisen 
entfernt. Andererseits werden Siliconfluide als Textilbehandlungsmittel verwendet, um Glatte, Weichheit und derglei- 
chen zu verleihen. Das Vorhandensein solcher Siliconbehandlungsmittel auf Textilien beeinfluBt jedoch das erneute Far- 
ben der Textilien in ungtinstiger Weise, so daB sie vor dem Farben entfernt werden mtissen. Daher ist im Handel ein als 
"Stripper" bezeichnetes Produkt erhaltlich, das durch die Kombination von kationischen Tensiden hergestellt ist, aber es 

15 ist nicht vollkommen zufriedenstellend, insbesondere flir Aminosilicontextilbehandlungsmittel. 

Ein als "fliichtiges Siloxan" bekanntes Siloxan mit niedrigem Molekulargewicht wurde zum Reinigen eines Substrats 
einschlieBlich Textil verwendet. Es wird oft in Kombination mit einem Tensid verwendet. Sie sind in den folgenden Pa- 
tenten offenbart, die durch Bezugnahme zum Bestandteil dieser Anmeldung gemacht werden. Die in diesen Patenten im 
Stand der Technik eingesetzten cyclischen Siloxane sind in der vorliegenden Erfindung nicht wirksam. 

20 US 4,654,041 offenbart ein Verfahren zum Entfemen von Silicon aus Easem, Camen oder zweidimensionalen Textil- 
materialien durch die Wirkung wassriger Praparate, die einen oberflachenaktiven Gleichgewichtskatalysator fur Organo- 
siloxane enthalten konnen, und gegebenenfalls Reinigungsmittel, Netzmittel und Alkalicarbonate. 

US 4,685,930 offenbart ein Verfahren zum Reinigen von Textilien, das umfaBt Aufbringen einer fliissigen Zusammen- 
setzung bestehend im wesentlichen aus einem cyclischen Siloxan und Tensid wie anionisches, nichtionisches, zwitterio- 

25 nisches oder ampholytisches Tensid auf ein mit 01, Fett oder Talg verschmutztes Textil und Entfemen einer Kombination 
umfassend cyclisches Siloxan und 01, Fett oder Talg von dem Textil. 

DE 37 39 711 Al offenbart ein Reinigungsmittel umfassend Cyclosiloxan und ein anionisches, kationisches und/oder 
ionisches Tensid, das zum Reinigen von textilen Flachengebilden verwendet wird. 

30 Zusammenfassung der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reinigen von Textilien, das urnfaBi Aufbringen einer Zusani- 
mensel/ung umfassend ein lineares Siloxan mit niedrigem Molekulargewicht, dargestellt durch die Formel: 

35 CII 3 ((CIl3)2SiO)nSi(CIl3)2CIl3 

worin n eine ganze Zahl von 1 bis 7 ist, und ein kationisches Tensid auf befleckte Textilien in Gegenwart einer anorga- 
nischen Basenverbindung und Erhitzen des Textils bei einer Temperatur, unter der die Textilien geschadigt werden. 
Das Verfahren der vorliegenden Erfindung kann alle oligen und/oder fettigen Flecken aus Textilien und auf Textilien 
40 haftende Silicone entfemen. 

Ausfiihrliche Beschreibung der Erfindung 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zum Reinigen von Textilien umfaBt Aufbringen einer Zusammensetzung umfassend 
45 ein lineares Siloxan mit niedrigem Molekulargewicht, dargestellt durch die Formel: 

CII 3 ((CIl3)2SiO) n Si(CIl3)2CII 3 

worin n eine ganze Zahl von 1 bis 7 ist, und eines kationischen Tensids auf befleckte Textilien und Erhitzen der Textilien 
50 in Gegenwart einer anorganischen Basenverbindung bei einer Temperatur, unter der die Textilien geschadigt werden. 
Die erfindungsgemaBen linearen Siloxane niederen Moiekulargewichts. dargestellt durch die Formel: 

GH 3 ((GH 3 ) 2 SiO) n Si(GH 3 ) 2 CH 3 

55 worin n eine ganze Zahl von 1 bis 7 ist, sind den Fachleuten bekannt. Die fiir die Erfindung geeigneten Siloxane sollten 
eine Viskositat von weniger als ungefahr 5 cs aufweisen. Die Siloxane mit mehr als ungefahr 5 cs konnen bei der vorlie- 
genden Erfindung nicht verwendet werden. Bevorzugte Siloxane umfassen Dimere, Trimere und Tetramere. Wie im Ver- 
gleichsbeispiel gezeigl ist, kann ein cyclisches Siloxan in dieser Erfindung nicht verwendet werden. Die Siliconflecken 
quellen nach Aufnehmen der erfindungsgemaBen Siloxane und werden durch von den kationischen Tensiden getragene 

60 Basen leichter in kleinere Fragmente gespalten und die Fragmente konnen im Siloxanftuid gelost werden. Wenn das Si- 
loxan mit niedrigem Molekulargewicht zusammen mit einem kationischen Tensid und einer Base angewendet wird, kann 
es die "Spalt'wirkung fordern, weil es sich als Losemittel verhalten kann, um Silicon quellen zu lassen und zu ermogli- 
chen, daB Ffydroxidionen in den inneren Teil eines Olflecks leichter eindringen konnen. 

Das bei der vorliegenden Erfindung verwendele kalionischc Tensid kann ein quartiires Ammoniumsal/ sein. Bevor- 

65 zugt kann cs ausgcwahlt sein aus der Gmppc bestehend aus Trialkylmctln lanmioniunisalzen, Dialk\ Idimcthylammoni- 
umsalzen und Mischungen davon. Die quartaren Ammoniumsalze, worin das Alkylradikal von 8 oder weniger bis 16 
oder mehr Kohlensloffaloine enihiili und das Sal/ ( 'hlorid oder Broinid ist, sind im Handel erhaltlich. Trilaurylmelhy- 
lammoniumchlorid und Didecyldimethylammoniumchlorid sind besonders bevorzugt. Diese Ammoniumsalze werden 
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einzeln verwendet oder als Mischungen oder in Kombination mit anderen Ammoniumsalzen wie Alkylbenzyldimethy- 
lammoniumsalzen. Kationische Tenside allein konnen die negativen Ladungen auf Textiloberflachen neutralisieren und 
ermoglichen starken Basen ein AnschiieBen und Reagieren mit Siliconolflecken (wobei Poiysiioxane in kieine Frag- 
mente gespalten werden), um sie von den Textiloberflachen zu entfernen. Die Base ist ein echter Siliconstripper und das 
kationische Tensid ist ein Hilfsmittel, das der Base dabei hilft, leichter einzudringen. 

Die fur die vorliegende Erfindung geeigneten Basenverbindungen hangen ab vom Material der Textilien. Erfindungs- 
gemaB bevorzugte anorganische Basenverbindungen sindNaOH, KOH, Na 2 C0 3 , NaHC0 3 und dergleichen. In Abhan- 
gigkeit von den Textilmaterialien, ist beispielsweise NaOTT Jul llir Buumwolltextilien, aber nicht fur Wolle. N^CC>3 oder 
NaHC0 3 sind fur Wolltextilien bevorzugt. 

Die erfindungsgemaBe Zusammensetzung kann ferner andere Inhaltsstoffe umfassen. Beispielsweise kann ein nichtio- 
nisches Tensid der Zusammensetzung zugesetzt sein, das verwendet wird, um die erfindungsgemaBe Zusammensetzung 
zu stabilisieren. Da die Zusammensetzung allgemein einem wassrigen System zugesetzt wird, wird sie bevorzugt in 
Form einer Emulsion verwendet. Die Fachleute wissen, daB jedes nichtionische Tensid niitzlich ist, um diese Forderung 
zu erfullen. AuBerdem konnen Biozide als Konservierungsstoffe fur Emulsionen verwendet werden. 

Die Anteile der Komponenten sind nicht kritisch fiir die erfindungsgemaBe Zusammensetzung. Im allgemeinen liegt 
jedoch das Verhaltnis des linearen Siloxans mit niedrigem Molekulargewicht zum kationischen Tensid im Bereich von 
ungefahr 1 : 25 bis 25 : 1. Das Verhaltnis der Summe des linearen Siloxans mit niedrigem Molekulargewicht plus dem 
kationischen Tensid zurBasenverbindung (auf Basis des effektiven Inhaltsstoffs) liegt im Bereich von ungefahr 16 : 1 bis 
16:20. 

Die Reihenfolge der Zugabe der Inhaltsstoffe ist nicht kritisch. Es ist bevorzugt, zuvor eine Reinigungszusammenset- 
zung herzustellen, die das lineare Siloxan mit niedrigem Molekulargewicht und kationische Tenside in Form einer wass- 
rigen Emulsion umfaBt, und die Reinigungszusammensetzung und die anorganische Base in ein Reinigungsbad zu ge- 
ben, wo Wasser und ein verschmutztes Textil eingefullt sind, und dann das Reinigungsbad auf eine Temperatur fiber 
Raumtemperatur zu erhitzen. Die obere Grenze der Temperatur kann die Temperatur sein, unter der das Textil ohne ther- 
mische Schadigung behandelt werden kann. Die Temperatur schwankt in Abhangigkeit von der Dauer der Erhitzungs- 
zeit. Beispielsweise liegt die Temperatur bevorzugl von ungefahr 80 bis 100 Crad C, und die Dauer liegt bevorzugt bei 
ungefahr 30 Minuten bis 3 Stunden. Je niedriger die anwendbare Temperatur ist, je mehr Zeit ist notig. Nach der Reini- 
gungsbehandlung kann das Textil mit einer schwachen Satire wie Essigsaure neutralisiert werden. 

Die Wirksamkeit des erfindungsgemaflen Verfahrens wird ferner erlautert durch die folgenden Beispiele die nur zur 
Erlauterung gegeben werden, aber nicht als Einschrankung des Bereichs der Erfindung. 

Beispiele 

(A) Die folgenden Beispiele demonstrieren das Entfernen von Olflecken von Textilien durch das erfindungsgemaBe 
Verfahren. 

Es wurden verschiedene Reinigungszusammensetzungen durch Mischen der kationischen Tenside und der nichtioni- 
schen Tenside mit Wasser und dann Zugeben eines Siloxans niedrigen Molekulargewichts zu der Zusammensetzung un- 
ter Ruhren hergestellt. Die Mengen (Einheit: Gramm) der Zutaten sind in Tabelle 1 angegeben. 
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Tabelle 1 



Zusammensetzung J 


a 


0.63 


0.16 
0.03 




0.563 • 1 


0.117 1 




fflA 


0.66 


0.06 
0.03 
0.1 


0.05 
0.1 


0.813 


0.187 




vn 1 


0.63 


0.06 
0.03 
0.1 


0.01 
0.31 
0.003 


0.24 1 


0.117 | 




> 


0.26 


0.12 
0.06 
0.2 


0.02 
0.62 
0.006 


0.48 | 


0.234 | 


cs 


> 


0.86 


0.03 
0.02 
0.05 


0.08 
0.15 
0.15 


d 


0.16 


CN 




0.66 


0.06 
0.03 
0.1 


0.06 
0.31 
0.103 


0.49 | 


0.187 J 




S 


0.66 


0.095 
0.095 


0.06 
0.31 
0.103 


0.49 | 


0.187 


CN 


a 


0.66 


0.19 


0.06 
0.31 
0.103 


0.49 1 


0.187 1 






0.66 


0.19 


0.06 
0.31 
0.103 


0.49 


0.187 


CN 




Zutaten | 


Siloxan (1) 
Siloxan (2) 
Siloxan (3) 


kation. Tensid (a) 
kation. Tensid (b) 
kation. Tensid (c) 
kation. Tensid (d) 


nichtion. Tensid (1) 
nichtion. Tensid (2) 
nichtion. Tensid (3) 


Wasser i 


Original Losemittel 


TOTAL 



65 
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Tabelle 1 (Forts.) 



GO GO GO 



E-< H E-i H 



J«; ^ 
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Tabelle 1 (Forts.) 

Hexamethyldisiloxan (0,65 cs) 
Decamethyltetrasiloxan (1,5 cs) 
cyclisches Octamethyltetrasiloxan 
Trilaurylmethylammoniumchlorid 
Dedecyldimethylammoniumchlorid 
Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid 
Cetyltrimethylammoniumchlorid 
2,6, 8-Trimethyl-4-nonyloxypoly- 
ethylenoxyethanol 
alpha- (C 12 " c l5 sec-alkyl) omega - 
hydr oxypo lyoxy e t hyl en 
alpha- (C 12 -C 14 sec-alkyl) omega - 
hydroxypo lyoxye t hyl en 
Isopropanol Oder Ethylenglykol und 
unbekannte Losemittelreste der 
Tenside 

30 Auf ein zu priifendes Stuck (6 Gramm) Baumwolltextil, das 0,2 Gewichtsprozent (bezogen auf Textilgewicht) an Si- 
liconweichmacher (Polydimethylmethylaminoethylaminoisobutylsiloxan mit einer Viskositat von 1500 cs) enthalt, wur- 
den 0,1 Gramm des selben Silicons eichmachers aufgebracht, so dafi sich ein Olkreis bildet. 

In ein ReinigungsgefaB wurden zuerst 80 Gramm Wasser eingefullt. Dann wurden das verschmutzte Textil, die Reini- 
gungszusammensetzung und 0,2 Gramm 50%iger NaOH eingefullt und 60 Minuten bei einer Temperatur von 90 Grad C 

35 geriihrt. Die Reinigungslosung wurdc abgelassen, das Textil mit Wasser gcspiilt und 0,093 Cranini (AY'/i igcr llssigsaure 
zugegeben, um das Textil zu neutralisieren. Das Textil wurde erneut mit Wasser gespiilt und bei einer Temperatur von 
180 Grad C zwei Minuten Lang getrocknet. 

Nach dem Trocknen wurden die gereinigten Textilien durch Wassertropfen begutachtet. Wenn der Olfieck vollstandig 
entfernt ist, wurde das als 5 bewertet, und wenn der Olfieck nicht entfernt ist, wurde das als 0 bewertet. Die Ergebnisse 

40 sind in Tabelle 2 gezeigt. 



Siloxan (1) 
Siloxan (2) 
Siloxan (3) 
kation. Tensid (a) 
kation. Tensid (b) 
kation. Tensid (c) 
kation. Tensid (d) 
nichtion. Tensid (1) 



nichtion. Tensid (2) 



nichtion. Tensid (3) 



25 Organische Losemittel 



45 



50 



55 



60 
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Tabelle 2 



Arbeit sbeispiel 




Reinigungszusammensetzung 


Bewertung 


Arbeit sbei spiel 


1 


Zusaramense t zung 


I 


5 

5 


Arbeit sbeispiel 


2 


Zusammenset zung 


II 


3 


Arbeit sbei spiel 


3 


Zusammenset zung 


III 


5 


Arbeit sbei spiel 


4 


Zusammenset zung 


IV 


5 


Arbeit sbeispiel 


5 


Zusammenset zung 


V 


5 


Arbeit sbeispiel 


6 


Zusammenset zung 


VI 


3 


Arbeit sbeispiel 


7 


Zusammenset zung 


VII 


5 15 


Arbeit sbeispiel 


8 


Zusammenset zung 


VIII 


5 


Arbeit sbeispiel 


9 


Zusammenset zung 


IX 


4 


Arbeit sbeispiel 


10 


Zusammenset zung 


X 


5 20 


Arbeit sbeispiel 


11 


Zusammenset zung 


XI 


3 


Vergleichsbeisp . 


. 1 


Zusammenset zung 


XII 


1 25 


Vergleichsbeisp. 


, 2 


Zusammenset zung 


XIII 


1 


Vergleichsbeisp . 


, 3 


Zusammenset zung 


XIV 


2 


Vergleichsbeisp . 


. 4 


Zusammenset zung 


XV 


0-1 30 


Vergleichsbeisp . 


. 5 


Zusammenset zung 


XVI 


1 


Vergleichsbeisp . 


, 6 


Zusammenset zung 


XVII 


0-1 



Es ist ersichtlich, daB li.is erlindungsgeniaklc Verfahren wirksamcr ist. inn Jen Olllcck \om Texlil m enlfernen als das 35 
bekannte Verfahren. 

(B) Die folgenden BeispieLe demonstrieren die Entfernung von Silicon auf den Textilien durch das erfindungsgemaBe 
Verfahren (fur ein Farbeverfahren). 

0,3 Gramm einer Reinigungszusammensetzung in Form einer Emulsion wurden durch Mischen der kationischen Ten- 
side (kationisches Tensid (a) 0,018 Gramm, kationisches Tensid (b) 0,009 Gramm, kationiscbes Tensid (c) 0,030 40 
Gramm) und der nichtionischen Tenside (nichtionisches Tensid (1) 0,003 Gramm, nichtionisches Tensid (2) 0,093 
Gramm, nichtionisches Tensid (3) 0,001 Gramm) mil 0.072 Gramm Wasser und 0,035 Gramm gemischt.es organisches 
Losemittel und dann Zugeben des Siloxans mit niedrigem Molekulargewicht (Siloxan (2) 0,039 Gramm) zur Zusammen- 
setzung unter Riihren hergestellt. 

Auf ein zu priifendes Si Lick 16 Gramm) gefarbten Baumwolltextils wurden 0,2 Gewichtsprozent (bezogen auf Textil- 45 
gewicht) Siliconweichmacher (Polydimethylaniinoethylaminoisobutylsiloxan mit einer Viskositat von 1500 cs) aufge- 

In ein ReinigungsgefaB wurden zuerst 80 Gramm Wasser eingefullt. Dann wurden das mit Weichmacher behandelte 
gefarbte Textil, 0,3 Gramm der Reinigungszusammensetzung und 0,03 Gramm 50%iges NaOH eingefullt und 60 Minu- 
ten lang bei einer Temperatur von 90 Grad G geriihrt. Die Reinigungslosung wurde abgelassen und das Textil mit Wasser 50 
gespult. Es wurden 0,014 Gramm 60%ige Essigsaure zugegehen. um das Gewebe zu neutralisieren. Das Textil wurde er- 
neut mit Wasser gespiilt und getrocknet. 

Das getrocknete Textil wurde begutachtet, wobei sich durch Wassertropfen eine vollstandige Entfernung des Silicon- 
weichmachers zeigte und kein Unterschied zwischen frisch gefarbtem Textil und dem erneut gefarbten Textil nach Ent- 
fernen des Silicon weichmachers. 55 

Patentanspriiche 

1 . Verfahren zum Reinigen von Textilien, das umfaBt Aufbringen einer Zusammensetzung umfassend ein lineares 
Siloxan mit niedrigem Molekulargewicht der Formel: 60 

GH 3 ((GH3)2SiO) n Si(GH 3 )2GH3 

worin n eine gan/.e Zahl von 1 Ws 7 isl, und ein kalionisches Tensid auf be Heckle Texliliei i 11 mi Frliil/en der Texli- 
licn in Gcgcnwart cincr anorganischen Bascnvcrbindung bci einer Temperatur, unter der die Textilien geschadigt 65 
werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, worin das kalionische Tensid ein quarliires Ammoniumsalz ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, worin das kationische Tensid ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Trialkyl- 
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methylammoniumsalzen, Dialkyldimethylammoniumsalzen und Mischungen davon. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, worin das kationische Tensid ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Trilau- 
rylmethylammoniumchlorid und Didecyldimethylammoniumchlorid. 

5. Verfahren nach Anspruch 3, worin die Zusammensetzung ferner Alkylbenzyldimethylammoniumsalze in Kom- 
5 bination mit dem kationischen Tensid umfaBt, 

6. Verfahren nach Anspruch 1, worin die anorganische Basenverbindung ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend 
aus NaOH, KOH, Na 2 C0 3 und NaHC0 3 . 

7. Verfahren nach Anspruch 1, worin das Siloxan ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Dimeren, Trimeren 
und Tetrameren. 

10 8. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Zusammensetzung ferner ein nichtioniscb.es Tensid umfaBt. 

9. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Zusammensetzung ferner ein organisches Losemittel umfaBt. 

10. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Zusammensetzung in Form einer Emulsion vorliegt. 

11. Verfahren nach Anspruch 1, worin das lineare Siloxan mit niedrigem Molekulargewicht und das kationische 
Tensid in Mengen vorhanden sind, so daB ein Verhaltnis von Siloxan mit niedrigem Molekulargewicht : kationi- 

15 schem Tensid im Bereich von ungefahr 1 : 25 bis 25 : 1 liegt. 

12. Verfahren nach Anspruch 1, worin das lineare Siloxan mit niedrigem Molekulargewicht, das kationische Tensid 
und die Basenverbindung in Mengen vorhanden sind, so daB ein Verhaltnis einer Summe der Mengen des Siloxans 
mit niedrigem Molekulargewicht plus des kationischen Tensids : Basenverbindung im Bereich von ungefahr 16:1 
bis 16: 20 liegt. 

20 13. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Temperatur uber der Raumtemperatur liegt. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, worin die Temperatur im Bereich von ungefahr 80 bis 100 Grad C liegt. 

15. Verfahren nach Anspruch 1, worin die Textilien fur ungefahr 30 Minuter) bis 3 Stunden erhitzt werden. 

16. Verfahren nach Anspruch 1, worin olige und/oder fettige Flecken von den Textilien entfernt werden. 

17. Verfahren nach Anspruch 1, worin auf den Textilien haftendes Silicon von den Textilien entfernt wird. 
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